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@ MIt vemetzter EthylceHulos* beschfchtete organiser* Pigmente. 

@ Stoffzusammensetzungen enthaltend ein organisches Pig- 
Sent, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilchenoberflache 
des Pigments mit einem festhaftenden, durchgehenden. hoch- 
'vemetzten Ethyicelluloseuberzug versehen ist. 

Pigmentzusammensetzungen dieser Art zeichnen sich ins- 
besondere durch ihre Farbstarke, durch Ihr hervorragendes 
rheologiaches VerhaJten in Lack- und Druckfarbensystemen. 
durch den hohen Glanz der damit erhaJtenen LacWerungen und 
durch die Verzugsfreiheit der damit pigmentierten Kunststoff- 
Formteile aus. 
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Beschrelbung 



m vernetater Ethylcellulose beschichtete organische Pigmente 

bekannt pinmpnte deren Teilchenoberflache mit einem f esthaftenden, 

Es tot nun Q«^^*^£ vSenV ganz Oberraschend gute allgemeine 
durchgehenden, hochvernetzten h ^"ff^^hr gutes rheologisches Verhalten auszeichnen. 
Bgenschaften zeigen und s.ch '^"^SSer^etzungen enthaltend ein organisches Pigment, 

•"SSSES^^ u — * der 2UVor au,9etragenen Ethylce,,u,ose - 

Besonders geelgnete Vemetzer sind Ester der Formel 

JKfc. Si. Pb. Ge, Ti oderZr und R *£M* ^^SS^ ^b^S^ 

und SnCU, konnen f^f^^S^S^ des Bors, wie Borsaure und ihre Seize, Insbesondere 
Von besonderem ^^^f^^^S^ und Kaliumtetraborat. sowie Alumlniumverblndungen 
AlkalimetaJlsalze von Polyborsauren, wie z.u. wainum 

der Formeln 

30 AI(N0 3 ) 3 . Ala(S04)3 oder MeAKSCUJa. , Natriumtetraborat, AJuminiumnitrat und -sulfat. 

zweckmassig sind aber Aldehyde der Formeln 
R1CHO Oder OHC^-CHO Bjnd oder elne Gnjppe CH 2 
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R1CHO Oder OHOR2-CHO Bindung oder eine Gruppe CH 2 

und Glyoxah r p nicarbonsauredihalogenide, wie z.B. Oxalsaure-, 

Sehr gut eignen sich * Vjmji- £ ln ^^Ph^atoluredihaiogenide. sowie GHBr01«£ 
Malonsaure, Bemsteinsaure^Glutarsaure-.Ao pinsaire- Tetramethylen-. Pentmettiyien- und 

genalkane. wie z.B. Methylen-. Ethylen-. E W>^ n ™™^A odeVinsbesondere Chloride m Frage. 
Hexametbylenhalogen.de. Ate Halogen de k o = r ^^^^^^^^^Bvzug betogte 

,Z^^^^ l l^^^ 2- — • durch9ehenden ueberzU9 

aus Sllicium- und/oder Aluminiumoxid vereeher^ea^ beschnebenenr dadureh 

geKennzeichnet, <^^Te*^ob«rcK*£d^^ 
oenTueberzug- au^Sflfcitmi-undyoder^^^ 

■3«IW«ind/bd.rAI«m^^ Qber aie soge nannte 
h, Fa..e elnes Ueberzuges mit Sl = xi 370 971 und 3 639 133 

•aktive Kieselsaure', deren Beschaffenhert " n ^™™" l 9 i'Na^asserglas aus. 

beschrieben 1st Bevorzugt "Z^^S^SSSLn Obertn situ aus elnem Alumhal 

Im Faile eines Ueberzuges mit Alumin.umox.d erfdgl die PoVKoroensaa M g-Aluminat in 

gebfldetesAluminiumoxklLelzte,^ oder aus wassrigem 

Lgenwart von verdOnnter M inerateaure b« • ^^ert SSTS-H-n werden. . 
Aluminiumsulfat, durch Emstellung de ^ PH-Wertes zw* one n weitgertend amorphes Aluminiumoxid 

jasrarasTWST'Ssas- ™ — — - — — * 

beschriebenen) oder ein Gemisch von beiden eingese^i 



Descnneoenai i/ «»• 

Sllicium- und Aluminiumoxid gebildet werden. 



lV ..^w.. ^ ^^r.S.'.>^! 
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mit 
in 20 



25 



Indanthrone. Flavanthrone. Pyranthrone Perylene ■ ™°"9° ^ ulo \ Meta ,| k omplexe. eignen sich zur 

n-Propy,, Isoprcpyl, n-Butyl, sec.-Buty.-, ^.Bu^oder Amylalkohoj, pj ^ ^ ^ 
Suspension tOgt man zweckmassig 1 b.s 20. bw«ugt • , , eichen Lasun gsmlttel. 

Ethylecellulose in Pulverform oder ,n , Losung zu n jJ^ Ldestens eine Stunde bei w 

in welchem das Pigment d.spergtert ls1)_Das SSunterRQhrenauf 50bis80«C erwirmt 

Temperaturen zwischen 20 und 50 C geruhrt * iSfllISS 20 bis 50 Mol o/b, bezogen auf die 

Oturzug v.rieh.i>. so vmtlhrl man z.B. ""« '*<. a m Meren, eWach I 

besonders bevorzugt 2-12 Gew.^o bezogen aui oa g neutra | isier t U nd abfiltriert. Der 

Aluminiumoxid versetzt. Es w,rd 2 b.s 4 8 undeiv "WJJ^fc bei 80 -120"C getrocknet. 

Ruckstand wird mit Wasser gewaschen und ,m V^""*«* e ^"™ auf go-ioO'C erwarmte Suspension 

Aktive Kiese,saure erhalt ■«,5*f«^^ einer Stunde miteinander 

durch Zugabe einer Base auf ^7-2 r ^^^Z^^^^'^^^^ as * XJ f M 
Na-Wasserglas und Schwefelsaure in der gewunscnten Menge zuiu 9 i 

Zugabe einer Base in diesem Bere,ch halt ^ zweckmassig anorganische sowie organische 

JJ£3 ^oS g e%.K ert — Natdumaikoholat. MM oder Pyndin in 
Fr S: erfindungsgemassen Stoffkompositionen eignen sich ais Pigmente zum Farben von hochmoiekuiarem 

organischem Material. te „ =lion rfie m jt den erfindungsgemassen Stoffzusammensetzungen 

Hochmolekulare or^sche Mate "ajen. °,e m, t A ^ r und ^ wie Ethylcel , ul0 se, 
gefarbt bzw. pigment.ert werden konnen, sino Harze oder Kunstharze, wie Polymerisations- 

Nitrocellulose, Cel.uloseacetat ^.^^^^^^SZi Melamin-Formildehydharze. 

XT-L Casei ■ J^,^ auch «n Frage. wie z.B. 

JnaSt^nS - H— Forma,dehy d - 

Te erwShnten hochmoleku.aren organ<schen kftgn ^^od^^n 

Te^^ 

sammensetzungenerfolgtbejsp.elaw^e de^ Walzwerkeh. Mlsch- oder 

talis in Form von Masterbatches <^\^^J^J^™ sich bekannten Verfahren, wie 
Mahlapparaten zumischt. Das ramentartel ^J^^^^zguss. in die gewunschte endgultige 
Kalandrieren. Pressen, Strangpressen. Streic nen, Giessen | °^P^ 9 ' node a rmrVe ^ gonjn g In rer 
Form gebracht. Oft ist es erwunscht, zur Herstefl ung von sogetwrrte Weichmacher einzuveriei- 
Sprodigkelt den ho<*mo te kuterer Sebacinsaure dienen. Die 
ben. Als solche konnen z.B. E f ' d |'^^^ 

Weichmacher konnen vor oder nach der B^erteibunfl e«Wun0 verschledener Farbtone den 
diePoiymeren eingearbeftel Iwerdea Es W .^^S^^S' sfoffzusammensetzungen noch 
hochmolekiilaren, organlschen Stoffen MM* n wete" Bunt- oder Schwarzplgmente. in beliebigen 
Fullstoffe bzw. andere farbgebende Bestandteile, wie Weiss , Bum u b ^ » 
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Mengen zuzufugen. 

2um Pigmentieren von Lacken und Druckfarben werden die hochmolekularen organischen Materiatien und 
die erfindungsgemassen Stoffzusammensetzungen gegebenenfalls zusammen mit Zusatzstoffen, wie 
Fullmitteln, anderen Pigmenten, Siccativen oder Weichmachern, in einem gemelnsamen organischen 
5 Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch fein dispergiert bzw. gelost. Man kann dabei so verfahren, dass 
man die einzelnen Komponenten fur sich oder auch mehrere gemeinsam dispergiert bzw. lost, und erst hierauf 
alle Komponenten zusammenbringt. 

Die erhaltenen Farbungen, belspielsweise in Kunststoffen, Fasern, Lacken oder Drucken, zeichnen sich 
durch gute allgemeine Eigenschaften, wie z.B. hohe Transparenz, gute Ueberfackier-, Migrations-, Hitze-, 
10 Licht- und Wetterbestandigkeit aus. 

Die erfindungsgemassen Stoffzusammensetzungen zeichnen sich aber ganz besonders durch eine hphe 
Farbstarke, durch eln hervorragendes rheologisches Verhalten in Lack- und Druckfarbensystemen, durch 
hohen Glanz und ausgezeichnetes "DOI" ( = distinctness of image) der damit erhaltenen Lackierungen und 
durch wettgehende Verzugsfreiheit derdamrt pigmerrtierten Kunststoff-Forrnteile aus/ 
15 Infolge der guten rheoiogischen Eigenschaften der erfindungsgemassen Stoffzusammensetzungen ist es 
moglich, Lacke hoher Pigmentkonzentration {high loadings) herzustellen. 

Die erfindungsgemassen Stoffzusammensetzungen eignen sich vorzugsweise zum Farben von wassrigen 
und/oder losungsmittelhaltigen Lacken, insbesondere Automobillacken. Ganz besonders bevorzugt ist ihre 
Verwendung fur Metalleffektlackierungen. 
20 Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erlauterung der Erfindung. Sofern nichts anderes vermerkt. 
bedeuten Prozente Gewichtsprozente. 

Beispiel 1 : 

25 10 g des Isoindoinonpigments C.I. Pigment Gelb 110 werden in 100 ml Isopropanol eingeruhrt und nach 
ubiicher Methode dispergiert. 100 ml einer Woigen Ethylcelluiose-Losung In Isopropanol werden zugegeben. 
Die Suspension wird bei Raumtemperatur zwei Stunden geruhrt, bevor die Temperatur auf 80° C erhdht wird. 
Dann wird ein Gemisch aus 210 mg Tetraethoxysilicat und 25 ml Isopropanol hinzugefugt und 6 Stunden bei 
80° C weitergeruhrt. Nach dem Abkuhlen wird das Produkt abfiltriert, mrt Isopropanol und Wasser gewaschen 

30 und In einem Vakuumtrockenschrank bei 80° C getrocknet. 

Beispiel 2 : 

10 g des Diketo-pyrrolopyrrolpigments CJ. Pigment Rot 256 werden wie in Beispiel 1 beschrieben in 100 ml 
35 Isopropanol dispergiert. Innerhalb 5 Minuten werden 100 ml einer t°/oigen Ethylcellulose-Losung in 
Isopropanol zugegeben. Die Suspension wird 2 1/2 Stunden bei Raumtemperatur geruhrt. Innerhalb von 30 
Minuten wird eine Mischung aus 300 mg 950/biger Zr-IV-propylat-L6sung in Isopropanol und 50 ml Isopropanol 
zugegeben. Die Temperatur wird auf 80° C erhoht, und die Suspension wird wahrend 3 Stunden weiterge ruhrr. 
Nach dem Abkuhlen wird das Produkt fimiert, mit Isopropanol und Wasser gewaschen und in einem 
40 Vakuumtrockenschrank bei 80° C getrocknet. 

Beispiel 3 : 

Beispiel 1 wird wiederholt mit der Ausnahme, dass als Vernetzer anstelle des Tetraethoxysilicat/lsopropan- 
45 ol-Gemisches eln Gemisch aus 740 mg Tltan-IV-butylat und 25 ml Isopropanol verwendet wird. 

Beispiel 4 : 

Beispiel 1 wird wiederholt mit der Ausnahme, das als Vernetzer anstelle des Tetraethoxysilicat/ Isopropanol- 
50 Gemisches eine Losung von 375 mg AI(N03) 3 «9H 2 0 in 25 ml Ethanol verwendet wird. Die Suspension wird 
dabei vor dem Filtrieren neutraJisiert. 

Betsplel 5 : 

55 Beispiel 1 wird wiederholt mit der Ausnahme, dass anstelle von CJ. Pigment Gelb 1 10 die gieiche Menge des 
Metallkomplexpigments C.L Pigment Gelb 129 und ais Vernetzer anstelle des Tetraethoxyslilcat/lsopropanol- 
Gemlsches eine Losung von 50 mg H3BO3 in 50 ml Isopropanol verwendet werden. Der pH der Suspension 
wird vor dem Ruhren bei 80° C durch Zugabe von NaOH auf 8 eingestellt. 

60 Beispiel 6 : 

Beispiel 5 wird wiederholt mit der Ausnahme, dass anstelle der Borsaurelosung in Isopropanol eine 
Mischung aus 305 mg Na2B4Or«10H2O In 2 ml Wasser gelost und 48 ml Isopropanol als Vernetzer verwendet 
wird. 

65 
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Beispiel 7 : 

Beispiel 1 wind wiederholt mit der Ausnahme, dass anstelle des TetraemoxysilicaVlsopropanol-Gemisches 
eine Mischung aus 171 mg elner 350/oigen wassrigen Formaldehydlosung und 60 ml Isopropanol als Vemetzer 
verwendet wird. Vor dem Ruhren bei 80° C wird der pH durch Zugabe von Eisessig auf 4 eingestellt. Vor dem 5 
Filtrieren wird die Suspension neutralisiert 

Beispiel 8 : 

Beispiel 7 wird wiederholt mit der Ausnahme, dass anstelle der Formeladehyd/lsopropanol-Mtschung eine 10 
Losung von 60 mg Glyoxal In 30 ml Isopropanol als Vernetzer verwendet wird. 

Beispiel 9 : 

58 5 g eines 35 9<Voigen feuchten Presskuchens des y-Chinacridonpigmentes C.I. Pigment Violet 19 warden 15 
me in Beispiel 1 beschrieben in 50 ml Isopropanol dispergiert, eine Stunde geruhrt und atrfiltnert. Der 
Presskuchen wird erneut in 200 ml Isopropanol dispergiert. 200 ml einer 10/oigen Losung von Ethylcellulose in 
isopropanol werden innerhalb von 10 Minuten zugegeben. Die Suspension w.rd 2 Stunden be. 
Raumtemperatur geruhrt. Die Halfte der so vorbehandelten Pigmentsuspension wird auf 80 C erhrtzt, dann 
wird ein Gemisch aus 500 mg Tetraethoxysilicat und 20 ml Isopropanol innert 5 Minuten zugefugt. D.e. 
Suspension wird noch 3 Stunden unter Ruckfluss wertergeruhrt. Nach dem Abkuhlen wird das Produkt firtnert, 
mit Isopropanol und Wasser gewaschen und in einem Vakuumtrockenschrank bei 80° C getrocknet. 

Beispiel 10 : 

10 g des Isoindolinonpigments CI Pigment Gelb 1 10 werden in 100 ml einer 1 <Vb-igen Ethylcell^ose-Losung 
in Isopropanol dispergiert. Die Suspension wird bei Raumtemperatur 16 Stunden geruhrt, bevor dre 
Temperatur auf 60'C erhoht wird. Dann werden 100 ml Wasser zugegeben. 0,165 g TiOS0 4 in 10 1 ml Wasser 
gelost werden langsam zugegeben und die Suspension 3 Stunden wertergeruhrt. Nach dem Abkuhlen wird 
das Produkt wie in Beispiel 1 beschrieben isoliert. 

Beispiel 11 : 

10 q CI Pigment Gelb 110 werden in 100 ml einer KVo-igen Ethylcellulose-Losung In Isopropanol ^spergiert. 
Die Suspension wird bei Raumtemperatur 16 Stunden geruhrt, bevor die > T^P^f e ; hoh *J 
Dann wird eln Gemisch aus 1,05 g SnCU und 25 ml Isopropanol hinzugefugt und 3 Sender ^ergerQhrt 
Nach dem Abkuhlen wird das Produkt abfiltriert, mit Isopropanol und anschl.essend mit Wasser neutral 
gewaschen und in einem Vakuumtrockenschrank bei 80° C getrocknet. 

Beispiel 12 : 

10 g CI Pigment Gelb 1 10 werden in 100 ml elner KVo-igen Ethylcellulose -Losung in 
Die Suspension wird 16 Stunden bei Raumtemperatur geruhrt, bevor die Temperatur auf 60°C erhoht wiro. 
Sa^n^rt e^Gem sch aus 1,3 g ZrOCI 2 und 25 ml Wasser und 25 ml Isopropanol langsam hinzugefGgt und 3 
S^JiS^ Nach dem Abkuhlen wird das Produkt abfiltriert. mK Isopropanol und Wasser neutra. 
gewaschen und getrocknet. 

Beispiel 13 : 

20 g CI Pigment Gelb 110 werden In 200 ml einer 1«ViHgen EthyteelMose-Losung in }W><°j*™ { 50 
Die Suspension wird eine Stunde bei Raumtemperatur geruhrt. bevor d* Temperatur auf 60 C erhoht wird 
innerhalb von 15 Minuten wird eine Mischung aus 1,3 g 95<Vo-iger Zr(IV)-Propylat-Co S ung In Isopropanol 
zuaeqeben und 4 Stunden weitergeruhrt. 

a) Die eine Halfte der Suspension wird auf 80'C erwarmt und mit 200 ml Waser versetzt Nach 
Erhohung des pH-Wertes auf 8.5 durch Zugabe von 1n NaOH werden innerhalb vor. 40 M.nuten 55 
oSchzeL 1 9 o Na-Wasserglas (26% SiOa) mit 50 ml Wasser verdOnnt und 13 ml einer 0.2 M 
H 2 S04-L6sung mit 50 ml Wasser verdOnnt hinzugefugt. Der pH bleibt bei 8.M.7 koratant Die 
Suspension wird dann 3 Stunden weitergerOhrt. Nach dem Abkuhlen wird das Produkt abfiltnert, m.t 
Wasser neutral gewaschen und in einem Trockenschrank bei 80* C getrocknet. 

b) Die zweite Halfte der Suspension wird auf 80' C erwarmt und mit 200 ml Waser versetzt. Der pH flegt 60 
bei 6.5. Innerhalb von 40 Minuten werden gleichzeitig 3,3 g AI 2 (S04) 3 .18H 2 O in 50 ml Wasser getast und 

50 ml einer 0,5 n NaOH-Losung zugegeben. Der pH bleibt bei AJ5.5 konstant. Die Suspension wird dann 3 
Stunden weitergeruhrt. Das Produkt wird schliesslich wie unter a) beschrieben isoliert. 
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Beispiel 14 (a,b) : 

Beispiel 13 (a und b) wird wiederholt mlt der Ausnahme, dass anstelle der Zr(IV)-Propylat-L6sung eine 
Mbrtu^aus 1 30 mg Borsaure in 20 ml Wasser und Isopropanol (1 :1 ) aJs Vernetzer verwendet wjrd, wobe. der 



5 pH auf 8,0 erhoht wird. 
Beispiel 15 (a,b): 



Beispiel 13 (a und b) wird wiederholt mit der Ausnahme. dass anstelle der Zr(IV)-Propylat-Losung eine 
Mischung aus 1,3 g TI(IV)-n-Butylat-L6sun g und 20 ml Isopropanol als Vernetzer verwendet w,rd. 

Beispiel 16 : 

Beispiel 1 wird wiederholt mit der Ausnahme. dass anstelle des Tetraethoxysibkat-Gemisches eine Losung 
von 310 mg Bernsteinsauredichlorid in Isopropanol als Vernetzer verwendet wird Der pH der Suspension w.rd 
r dem RQhren bei 60«C durch Zugabe einer Na-iso P ro P ylat-L6sung in Isopropanol le,cht alkal.sch 
eingestellt. 

17: 



Beisoiel 1 wird wiederholt mft der Ausnahme, dass anstelle der Tetraethoxysilicat-Qem.sches e.ne Losung 
voS mg SoTbutan in 50 ml Isopropanol als Vernetzer verwendet wird. Der pH der Suspension *d vor 
dem ROhTen bei 60°C durch Zugabe einer Na-isopropylat-Losung in Isopropanol le.cht alkaLsch e.ngestellt. 

25 Anwendungsbeispiele 18 bis 26 

Zur Bestmmung des Fliessverhaltens werden die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen erfindungsge- 
m5 «pn stSSusammensetzunqen sowle die entsprechenden unbehandelten Pigmente nach ubhcher 
S^SZSSSSSE^ 84, Kunstharzfabriek Synthes* B.V., Holland; Festkbrpergehatt: 70 

30 G ^SSSSi der Uckanreibungen, we.che 9 Pigment und 40,5 >,* Gesarntfestkorper enthalten 
unuLenptgrnSnd 

0 rmitt P it /Mp^^emoeratur- 25° O' Mess-System: SV-SP; Scherbereich: D = 0-100 [1/sjJ. zur eimacnen 
^SSS^SSSZiS^V^ aus optimalen Regressionskurven ermitterte Viskositatswerte be, 
35 D = 10 [1/s] und 100 [1/s] angegeben werden. 

Niedrigere Werte bedeuten bcsseres Fliessverhalten. 
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Beispiel 


St of f z-usaramensetzung 


Viskositatsverte in mPa-s 


bei D=10 [1/s] 


bei 
D=100 [1/s] 


1 0 


C.I. Pigment Gelb 110 

L Lily ILc li-U 1U ac i c i- i- a 

ethoxysilicat (Beispiel 1) 


817 


151 


19 


C.I. Pigment Rot 255 

+■ .Ltnylcellulose + cr iv 

propylat (Beispiel 2) 


269 


77 




C.I. Pigment Gelb 110 
+ Etny±ce Iluiose t ii i» 
butylat (Beispiel 3) 


1045 


188 


21 


C.I. Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + AmnU3; 3 

(Beispiel 4) 


984 


172 


22 


C.I. Pigment Gelb 129 
+ Ethylcellulose + 
(Beispiel 5) 


581 


126 


23 


C.I. Pigment Gelb 129 

+ Ethylcellulose + Haa-B^L^ 

(Beispiel 6) 


633 


124 


24 


C.I. Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + Formal- 

dehyd (Beispiel 7) 


924 


183 




C.I. Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + Glyoxal 

(Beispiel 8) 


811. 


156 


26 


C.I. Pigment Violett 19 
+ Ethylcellulose + Tetra- 
ethoxysilicat (Beispiel 9) 


154 


45 
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Die entsprechenden unbehandelten Pigmente ergeben die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen 
Viskositatswerte. 



Pigment 


Viskositatswerte in mPa»s 


bei D=10[l/s] 


bei D*100[l/s] 


C.I. Pigment Gelb 110 


1320 


297 


C.I. Pigment Gelb 129 


1628 


369 


C.I. Pigment Rot 255 


• 448 


108 


C.I. Pigment Violett 19 


169 


54 



Anwendungsbeispiele 27 bis 37 

Zur Bestimmung des Fliessverhaltens werden die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen erfindungsge- 
massen Stoffcusammenseizungen, sowie die entsprechenden unbehandelten Pigmente nach ublicher 
Methode in ein Alkyd-Lacksystern (®Setal 84, Kunstharzfabriek Synthesis. B.V., Holland; Festkorpergehalt: 70 
Gew o/o) eingearbeltet. 

Das Fliessverhalten der Lackanreibungen, welche 12 <Vo Pigment und 54 o/o Gesamtfestkorper enthalten und 
deren Pigrnent/Bindemittel-Verhaltnis 0,3 betragt, wird mrt einem HAAKE-Viskosimeter ®Rotovisco RV 12 
ermittelt (Messtemperatur: 25° C; Mess-System: SV-SP; Scherbereich: D = 0-100 (l/s]). Zur einfachen 
Charakterlsierung der Fllesskurven konnen aus optimalen Regressionskurven ermittelte Viskositatswerte bei 
D = 10 [1/sJ und 100 [1/s] angegeben werden. 

Niedrigere Werte bedeuten besseres Fliessverhalten. 
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Beispiel 


Stof f zusammensetzung 


Viskoaitatswerte in mPa-s 


bei D=10 (1/s] 


bei 
D-100 [1/s] 


27 


C.I. Pigment Gelb 110 
+ Ethylcellulose + TiOSO* 
(Beispiel 10) 


1979 


581 


28 


C.I. Pigment Gelb 110 
+ Ethylcellulose + SnCU 
(Beispiel 11) 




541 


29 


C.I. Pigment Gelb 110 
+ Ethylcellulose + ZrOCl 2 
(Beispiel 12) 


i 0 7 / 


C -5 C 
JJJ 


30 


C.I. Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + Zr(Pro- 

pylat)u + Si02 (Beisp.l3a) 






31 


C.I. Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + Zr(Pro- 

pylat)<» + A1 2 0 3 (Beisp.l3b) 


0 i fin 
21UU 




32 


C.I. Pigment Gelb 110 ■ 

+ Ethylcellulose + Borsaure 

+ Si0 2 (Beispiel 14a) 


2049 


ceo 
Djy 


33 


C.I. Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + Borsaure 

+ A1 2 0 3 (Beispiel 14b) 




CI Q 


34 


CI- Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + Ti(n-Bu- 

tylat)t, + Si0 2 (Beisp.lSa) 


2309 


582 


35 


C.I. Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + Ti(n~Bu- 

tylat)i» + A1 2 0 3 (Beisp.l5b) 


2144 


579 

* i 


36 


C.I. Pigment Gelb 110 '+ 
Ethylcellulose + Bernstein- 
sauredichlorid (Bsp- 16) 


2037 


543 


37 


C.I. Pigment Gelb 110 

+ Ethylcellulose + Dichlor- 

butan (Beispiel 17) 
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Mit dem unbehandelten C.I. Pigment Gelb 110 erhalt man folgende 
Werte: 

bei D = 10 [1/s]: 3782 mPa«s 
bei D = 100 [1/s]: 833 mPa-s 
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Patentanspriiche 



W 1. Stoffzusammensetzungen enthaitend ein organisches Pigment, dadurch gekenn2eichnet. dass die 

Tellchenoberflache des Pigments mit einem testhaftenden, durchgehenden, hochvernetzten Ethylcellulo- 
seuberzug versehen ist. 

2. Stoffzusammensetzungen gernass Anspruch 1, daduch gekennzeichnet dass der hochvernetzte 
EthylcelluloseOberzug durch Umsetzung der zuvor aLffgetragenen Ethylcelluloseschicht mit einer 

15 Verbindung der Formel Q(OR)4, worin Q Sn, Si, Pb, Ge, Ti oder 2r und R Ci-C4-Alkyl bedeuten, ais 

Vernetzer erhaltlich ist. 

3. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte 
Ethylcelluloseuberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit einer 
Verbindung der Formel Q(OR)4, worin Q Si, Ti oder Zr und R Ethyl, n-Propyl, Isopropyl oder n-Butyl 

20 bedeuten, als VerneUer erhaJtlich ist. 

4. Stoffeusammensetzung gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte 
Ethylcelluloseuberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit Borsaure 
oder einem ihrer Salze als Vernetzer erhaltlich ist. 

5. Stoffzusammensetzung gemass Anpruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte 
25 Ethylcelluloseuberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit Borsaure 

oder Natriumtetraborat als Vernetzer erhaltlich 1st. 

6. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte 
EthylcelluloseOberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit einer 
Aluminiumverbindung der Formeln AI(N03)3. Al2(S04>3 oder MeAIfSCUte, worin Me K oder Na bedeuten, 

30 als Vernetzer erhaltlich ist. 

7. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte \ 
EthylcelluloseOberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit AUNOsfe 

oder Al2(S04)s als Vernetzer erhaltlich ist. 

8. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte j 
35 Ethylcelluloseuberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen . Ethylcelluloseschicht mit einem 

Aldehyd der Formel R 1 -CHO oder OHC-R 2 -CHO, worin R 1 Wasserstoff Ci-Cs-Alkyl oder Phenyl und R 2 
eine direkte Bindung oder eine Gruppe CH2 und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 4 bedeuten, 
als Vernetzer erhaltlich ist. 

9. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte 
40 Ethylcelluloseuberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit Formaldehyd 

oder Glyoxal als Vernetzer erhaltlich ist. 

10. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte 
Ethylcelluloseuberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit einem 
C2-C 8 -Dlcarbonsauredihalo0enid als Vernetzer erhaltlich ist. 
45 11. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das der hochvernetzte 

Ethylcelluloseuberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit einem 
Ci-C6-DihalogenaJkan als Vernetzer erhaJtlich ist 

12. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Pigment ein 
Dlketo-pyiTofopyrf ol-, ein Isoindofin-, ein Isoindolinon- oder ein Metallkomplexpigment enthalten ist. 
50 13. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass die Ethylcellulose in 

einer Menge von 1 bis 20 Gew.Vo, bezogen auf das Pigment enthalten ist 

14. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hochvernetzte 
EthylcelluloseOberzug durch Umsetzung der zuvor aufgetragenen Ethylcelluloseschicht mit einem 
Vernetzer in einer Menge von 1 0 bis 150 Mol %, bezogen auf die Ethylcellulose. erhaJtlich ist 
55 15. Stoffzusammensetzungen gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass die Teilchenoberfla- 

che des Pigments zusatzlich mit einem festhaftenden, durchgehenden Ueberzug aus Silicium- und/oder 
Aluminiumoxid versehen ist, weicher durch Polykondensation eines SIHkates und/oder Alumfnates mit 
noch freien Hydroxygruppen der Ethylcellulose fixiert wird. 

16. Hochmolekulares organisches Material enthaitend eine Stoffzusammensetzung gemass Anspruch 1. 
60 17. Hochmolekulares organisches Material enthaitend eine Stoffzusammensetzung gemass Anspruch 

15. 



65 ^(kS^Vs^pI V-u?**^ ? 



ti 



10 



,.^. W :^s»«— 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 



<1 LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 




